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(57) Abstract 

The invention relates to novel cyclic siloxane compounds of general formula (I), wherein n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, preferably 
1, 2, 3, 4, 5 and A = H or Ci-Ci5-alk(en)yl, C3-Cj5-cycloalk(en)yl, C6-Ci2-aryl, C8-Ci8-alkaryl and one or more C-atoms in each of 
the above radicals can be replaced by O, C=0, 0(C=0); SiR2 and/or NR, R being an aliphatic radical with 1 to 7 C-atoms in which one 
or more C-atoms can be replaced by O, C=0 and/or 0(C<=0); B = E or a linear, branched or polycyclic hydrocarbon radical containing 
aliphatic or aromatic groups, which bonds together 2 to 10 of the cyclosiloxane radicals defined above excluding B, and which contains 2 
to 50 C-atoms and additionally, 0 to 30 other atoms from the following group: O, N, S, P, Si, CI, F, Br, I and to which 1 to 9, preferably 
1 to 4 of the cyclosiloxane radicals defined above, excluding B are attached accordingly; E = A or a polymerisable group G-Q-L, up to 50 
% or less on average of the groups E corresponding to representatives of A; G = Ci-Cio-alk(en)ylene; Q = O, N-A or a di- or multiple 
radical linear, branched or cyclic alcohol, amine or aminoalcohol radical with 2 to 10 C-atoms; L = an organic radical containing a C=C 
double bond with 2 to 10 C-atoms; and on the condition that no anellated siloxane ring systems can appear in (I). The invention also relates 
to dental materials containing the compounds of formula (I) and/or compounds of formula (II), wherein T = independently of each other, H 
or Ci-Cio-alk(en)yl, C3-Cio-cycloalk(en)yl, C6-Ci2-aryl or C8-Ci8-alkaryl; N = a polymerisable group R'-R z -R 3 ; b = 0 to 500 and the 
proportion of b can account for at most 50 % of the repeat units (b+c); c = 1 to 1000; R 1 = Ci-Cio-alk(en)ylene; R 2 = O, N-T or a di- or 
multiple radical linear, branched or cyclic alcohol, amine or aminoalcohol radical with 2 to 10 C-atoms; R 3 = an organic radical with 3 to 
10 C-atoms, containing a G=C double bond and V = SiMe 2 T, SiEt 2 T, SiMePhT, SiPh 2 T. 



(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft neue cyclische Siloxanverbindungen der allgemeinen Formel (I), worin bedeuten: n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 bevorzugt 1, 2, 3, 4, 5; A = H Oder Ci-Cis-Alk(en)yl, C3-Ci5-Cycloalk(en)yl, C6-Ci2-Ary], Cs-Cis-Alkaryl, wobei in den genannten 
Resten jeweils ein oder mehrere C-Atome durch O, C=0, 0(C=0), SiR2 und/oder NR ersetzt sein konnen, wobei R ein aliphatischer 
Rest mit 1 bis 7 C-Atomen ist, bei dem ein oder mehrere C-Atome durch O, C=0 und/oder 0(C=0) ersetzt sein konnen; B = E oder 
ein linearer, verzweigter oder polycyclischer aliphatische oder aromatische Gruppen enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist, der 2 bis 10 
der oben defmierten Cyclosiloxanreste, abziiglich B, miteinander verkniipft und 2 bis 50 C-Atome und zusatzlich 0 bis 30 andere Atome 
aus der Gruppe O, N, S, P, Si, CI, F, Br, I enthalt, und an welchem entsprechend 1 bis 9, vorzugsweise 1 bis 4 der oben definierten 
Cyclosiloxanreste, abziiglich B, hangen; E = A oder eine polymerisierbare Gruppe G-Q-L, wobei durchschnittlich bis zu 50 % oder 
weniger der Gruppen E Vertretern von A entsprechen; G - Ci-Cio-Alk(en)ylen; Q = O, N-A oder ein zwei- oder mehrfach-radikalischer 
linearer, verzweigter oder cyclischer Alkohol-, Amin- oder Aminoalkohol-Rest mit 2 bis 10 C-Atomen; L = ein eine C=C-Doppelbindung 
enthaltender organischer Rest mit 2 bis 10 C-Atomen; und mit der MaBgabe, daB in (I) keine annelierten Siloxanringsysteme vorkommen 
konnen, sowie Dentalmassen, die die Verbindungen der Formel (I) und/oder Verbindungen der Formel (n) enthalten, worin bedeuten: T = 
unabhiingig voneinander H oder Ci-Cio-Alk(en)yl, C3-Cio-Cycloalk(en)yl, Co-Cu-Aryl oder Cg-Cis-Alkaryl; N = eine polymerisierbare 
Gruppe R'-R 2 -R 3 ; b = 0 bis 500, wobei der Anteil b hochstens 50 % der Wiederholungseinheiten (b+c) betragen darf; c = 1 bis 1000; R 1 = 
Ci-Cio-Alk(en)ylen; R 2 = O, N-T oder ein zwei- oder mehrfach-radikalischer linearer, verzweigter oder cyclischer Alkohol-, Amin- oder 
Aminoalkohol-Rest mit 2 bis 10 C-Atomen; R 3 = ein eine C=C-Doppelbindung enthaltender organischer Rest mit 3 bis 10 C-Atomen; V 
= SiMe 2 T, SiEt 2 T, SiMePhT, SiPh2T. 
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Polymerisierbare Massen auf der Basis von zur Aushartung befahigten 
Siloxanverbindungen 



Die vorliegende Erfindung betrifft polymerisierbare Massen fur zahnarztliche und 
zahntechnische Anwendungen auf der Basis von zur Aushartung befahigten 
Siloxanverbindungen. 

5 in polymerisierbaren Dentalmassen werden bislang vorwiegend ethylenisch 
ungesattigte Monomere, bevorzugt Methacryiat- und Acrylatmonomere verwendet. 
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Besonders haufig wird dabei das von Bowen beschriebene 2,2-Bis[4,1- 
phenylenoxy(2-hydroxy-3, 1 -propandiyl)-methacrylsaureester]-propy!iden (Bis-GMA) 
[US-A-3 066 112] eingesetzt. Mischungen dieses Methacrylats mit Triethylen- 
glykoldimethacrylat (TEGDMA) dienen auch heute noch als Standardrezeptur fur 
5 dentale plastische Direkt-Fullungswerkstoffe. Auch Methacrylderivate des zweifach 
formylierten Bis-(hydroxymethy!)tricyclo[5.2.1.0 2 ' 6 ]-decans haben sich als Monomere 
fur Dentalcomposite bewahrt [W. Gruber et al., DE-A-27 14 538; W. Schmitt et a!., 
DE-C-28 16 823; J. Reiners et al., EP-A-0 261 520]. 

10 All diesen Zusammensetzung gemeinsam ist der bei der Polymerisation auftretende 
nachteilige Polymerisationsschrumpf. Dieser kann beispielsweise bei der 
Anwendung als Fullungsnnaterial zur Bildung von Verfarbungen am Kavitatenrand 
des Zahnes oder sogar zur Entstehung von Randspalten mit anschlielSendem 
Sekundarkariesrisiko fuhren. 

15 

In der Vergangenheit hat man deshalb versucht, den Polymerisationsschrumpf der 
Dentalmassen durch einen moglichst hohen Anteil an anorganischen Fullkorpern zu 
vermindern. Dies fuhrt aber in aller Regel zu einer deutlichen Erhohung der 
Viskositat solcher Massen mit Handlingsnachteilen fur den Anwender, der dann zur 
20 Verarbeitung dieser Materialien gegebenenfalls zu Hilfsmitteln wie z.B. Ultraschall 
greifen muss [EP-0 480 472]. 

Oblicherweise verwendete Dentalmonomere beinhalten meist eine oder maximal 
zwei polymerisierbare Gruppen. Eine hohere Funktionalitat an radikaiisch 
25 vernetzenden Gruppen pro Molekul fuhrt in der Regel zu sehr hochviskosen 
Substanzen, die sich nur schwer mit Fullstoffen vermengen lassen und zu sehr 
sproden Materialien im ausgeharteten Zustand fuhren. 

Niedrig funktionalisierte Monomere haben jedoch den Nachteil, daE sie wenige 
30 Verknupfungspunkte zur Vernetzung anbieten und deshalb bei nicht vollstandiger 
Polymerisation aller Monomere (welche praktisch nie zu 1 00% erreicht wird) auch 
nach der Aushartungsreaktion noch als Monomere vorliegen. Diese sog. 
Restmonomere konnen iiber einen langeren Zeitraum hinweg aus dem 
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Dentalmaterial herausgelost werden und zu unerwunschten Nebenwirkungen im 
Organismus fuhren. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Monomere fur Dentalmassen 
5 bereitzustellen, welche trotz einer hohen Dichte an zur Polymerisation befahigten 
Gruppen eine niedrige Viskositat aufweisen, eine hohe Fullstoffaufnahme 
ermoglichen und zu Massen mit geringem Poiymerisationsschrumpf fuhren. 

Gelost wurde die Aufgabe durch die Bereitstellung von neuen Monomeren der 
10 folgenden allgemeinen Formel (I): 




(I) 



15 worin bedeuten: 

n = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bevorzugt 1,2,3,4,5; 

A = H Oder C r C 15 -Alk(en)yl, bevorzugt Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Vinyl, Ethinyl, 
Allyl, C 3 -C 15 -Cycloalk(en)yl, bevorzugt Cyclopentyl, Cyclohexyl, 
Cyciopentadienyl, Cyclohexenyl, C 6 -C 12 -Aryl, bevorzugt Phenyl, Tolyl, Xylyl, 
20 C 8 -C 18 -Alkaryl, bevorzugt Phenylethylenyl, wobei in den genannten Resten 

jeweils ein oder mehrere C-Atome durch O, C=0, 0(C=0), SiR 2 und / oder NR 
ersetzt sein konnen, wobei R ein aliphatischer Rest mit 1 bis 7 C-Atomen ist, 
bei dem ein oder mehrere C-Atome durch O, C=0 und / oder 0(C=0) ersetzt 
sein konnen; 

25 B= E oder ein linearer, verzweigter oder polycyclischer aliphatische oder 
aromatische Gruppen enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist, der 2 bis 10, 
bevorzugt 2 bis 5 oben definierten Cyclosiloxanreste, abzuglich B, miteinander 
verknupft und 2 bis 50, bevorzugt 2 bis 30 C-Atome und zusatzlich 0 bis 30, 
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bevorzugt 0 bis 20 andere Atome aus der Gruppe O, N, S, P, Si, CI, F, Br, I 
enthait und an welchem entsprechend 1 bis 9, vorzugsweise 1 bis 4 der oben 
definierten Cyclosiloxanreste, abziiglich B, hangen; besonders bevorzugte 
Reste B sind: Di(prop-3-yl)ether, Di(prop-3-yl)sulfid, Di(prop-3-yl)amin, 
5 Di(prop-3-yl)-methy!-amin, Tri(prop-3-yl)amin, Di(prop-3-yl)harnstoff, Di(prop- 

3-yl)carbonat, EthylengIykoldi(prop-3-yl)carbonat, Diethylenglykoldi(prop-3- 
yl)carbonat, Ethylenglykol-di(prop-3-yl)ether, Diethylenglykoldi(prop-3-yl)ether, 
1 ,2-Propandioldi(prop-3-yl)ether, 1 ,3-Propandioldi(prop-3-yl)ether, 1 ,3-Butan- 
dioidi(prop-3-yl)ether, 1 ,4-Butandioldi(prop-3-yl)ether, 1 ,4-Butendio!di(prop-3- 

io yl)ether, 1,4-Butindioldi(prop-3-yl)ether, 1,5-Pentandioldi(prop-3-yl)ether, 1,6- 

Hexandioldi(prop-3-yl)ether, 1 ,8-Octandioldi(prop-3-yl)ether, 1 ,9-Nonan- 
dioldi(prop-3-yl)ether, 1,10-Decandioldi(prop-3-yi)ether, 1,12-Dodecan- 
dioldi(prop-3-yl)ether, Oxalsauredi(prop-3-yl)ester, Malonsauredi(prop-3- 
yl)ester, Bernsteinsauredi(prop-3-yl)ester, Adipinsauredi(prop-3-yl)ether, 

15 Sebacinsauredi(prop-3-yl)ether, 1,2-Ethandiyl, 1,4-Pentadienyl, 1,5- 

Pentandiyl, 1,5-Hexadienyl, 1,6-Heptadienyl, 1,7-Octadienyl, 1,8-Nonadienyl, 
1,9-Decadienyi, 1,1 1-Dodecadienyl, p-Di(eth-2-yi)benzol, Bis-(4-(prop-3- 
yl)oxyphenyl)-sulfon, Bis-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-keton, Bis-(4-(prop-3- 
yl)oxyphenyl)-methan, 1 ,1-Bis-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-ethan, 2,2-Bis-(4- 

20 (prop-3-yl)oxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(4-(prop-3-yi)oxyphenyl)-perfluorpropan, 

2,2-Bis-(4-(prop-3-yl)oxy-3,5-dibrom-phenyl)-propan, 3,3-Bis-(4-(prop-3- 
yl)oxyphenyl)-pentan, 4,4-Bis-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-heptan, 1,1-Bis-(4- 
(prop-3-yl)oxyphenyl)-cyclopentan, 1,1-Bis-(4-(prop-3-yi)oxyphenyl)-cyclo- 
hexan, 1,1-Bis-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan, 1,1,1-Tris- 

25 (4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-ethan, Bis-((prop-3-yl-ether)oxy)-tricyclo[5.2.1.0 26 ] 

decan; 

E = A oder eine poiymerisierbare Gruppe G-Q-L, wobei durchschnittlich bis zu 
50%, bevorzugt 25% oder weniger der Gruppen E Vertretern von A 
entsprechen; 

so G= C r C 10 -Alk(en)ylen, bevorzugt Ethylen, Methylethylen, Propylen, Butylen, 
Hexylen, Ethenylen, Propenylen; 
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Q = O, N-A oder ein zwei- oder mehrwertiger linearer, verzweigter oder cyclischer 
Aikohol-, Amin- oder Aminoalkohol-Rest mit 2 bis 10 C-Atomen, bevorzugt 
Ethandiol-diyl, Glycerin-triyI, Trimethylolpropan-triyI, Pentaerythrit-tetryl; 
L= ein eine C=C-Doppelbindung enthaltender organischer Rest mit 2 bis 10 C- 
5 Atomen, bevorzugt Acryl oder Methacryl. 

Verbindungen gemaG, Formel (I) sind cyclische Siloxane, wobei ein oder mehrere 
Siloxan-Ringe pro Molekul vorkommen konnen. Ausdrucklich ausgeschlossen sind 
jedoch solche Verbindungen, bei denen annelierte Siloxan-Ringsysteme voriiegen. 

10 

Die Herstellung von Verbindungen der aligemeinen Formel (I) geschieht durch 
geeignete Methoden. 

Insbesondere durch Hydrosilylierung lassen sich Si-H-funktionelle Cyclosiloxane mit 
15 C-C-ungesattigten organischen Gerusten verknupfen (B. Marciniec: Comprehensive 
Handbook on Hydrosilylation, Pergamon Press, 1992). Auf diese Weise lassen sich 
sowohl die Monomer- als auch die Polymereigenschaften in gewunschter Weise 
einstellen. 

20 Beispielsweise laftt sich 1,3,5,7-Tetramethylcyciotetrasiloxan in einem Losungsmittel, 
wie Toluol, unter EinfluB. von Edelmetallkatalysatoren, wie Speir-Katalysator aber 
auch Wilkinson-Katalysator, mit vier Mol Allyl-methacrylat zu einem Vertreter von (I) 
verknupfen. Anstelle des Cyclotetrasiloxans laEt sich auch ein kommerziell 
verfugbares SiH-Cyclengemisch (ein Gemisch von (SiMeHO) n mit n vorzugsweise 4, 

25 5 , 6) verwenden. Statt Allylmethacrylat konnen andere Allylether, -ester oder -amide 
von (Meth)acryl-funktionellen organischen Molekulen zum Einsatz kommen. 

Bei der Umsetzung von polyfunktionellen SiH-Cyclosiloxanen mit ebenfalls mehrfach 
C-C ungesattigten organischen Gerusten konnen durch geeignete Reaktionsfuhrung 
30 alle C-C ungesattigten Funktionen des organischen Gerustes mit jeweils einem 
Cyclosiloxanring absattigen. Durch davon abweichende Wahl der Stochiometrie oder 
Reaktionsfuhrung lassen sich jedoch auch vorvernetzte Zwischenprodukte 
herstellen. 
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Diese SiH-funktionellen Vorstufen lassen sich beispielsweise mit Allylmethacrylat zu 
weiteren Vertretern von (I) umsetzen. 



Die im folgenden aufgezeigten besonders bevorzugten Strukturen werden im 
Regelfall durch Hydrosilylierung von Allyl- oder Vinyl-Verbindungen mit SiH-haltigen 
Verbindungen erhalten. Bei einer soichen Hydrosilylierungsreaktion, beispielsweise 
einer Allyl-Gruppe mit Si-H entstehen in wechselndem Umfange n-Propylen- (B- 

10 Addukt) und Methylethylen-Brucken (a-Addukt), jenachdem ob die Si-H-Funktion 
gegen oder nach der Markovnikov-Regel addiert wird. Die unten aufgefuhrten 
besonders bevorzugten Strukturen zeigen im Formelbild nur die n-Propylen (B- 
Addukt )-Addukte. Gemeint sind jedoch samtiiche moglichen Gemische aus a-und B- 
Addukt, die bei der Umsetzung immer im Gemisch anfallen (siehe folgendes 

15 Schema). 



Es wurde uberraschenderweise festgestellt, daB diese Verbindungen trotz ihrer 
20 hohen Dichte an Acrylat- bzw. Methacrylatgruppen eine sehr geringe Viskositat 
aufweisen und sich in hervorragender Weise fur den Einsatz in Dentalmassen 
eignen. 

Besonders bevorzugte Vertreter der Verbindungen gemaB der allgemeinen Formel 
25 (I) sind: 
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a-Addukt 
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n = 1, A = Methyl, B = E, G = 1,3-Propandiyl, Q = Ethandiol-diyl , L = Methacryl 
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n = 1, A= Methyl, B = E, G = 1,3-Propandiyi, Q = Giycerin-triyl, L = Methacryl 




n = 2, A = Methyl, B = E, G = 1,3-Propandiyl, Q = O, L = Methacryl 
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n = 2, A = Methyl, B = E, G = 1,3-Propandiyl, Q = Ethandiol-diyi, L = Methacryl 




n = 2, A = Methyl, B = E, G = 1 ,3-Propendiyl, Q = O , L = Methacryl 
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= 2, A = Methyl, B = E, G = 1,3-Propandiyl, Q = Giycerin-triyl, L = Methacryl 




O 



n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)propan-diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = 
O, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)propan-diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = 
Ethandiol-diyl, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl (an Si) bzw. H (an N), B = 2,2-Bis-(4-hydroxypheny!)propan-diyl, G 
= 1,3-Propandiyl, Q = N, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)propan-diyl, G = 1,3-Propendiyl, Q = 
O, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)propan-diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = 
Glycerin-triyl, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxy-3,5-dibromphenyl)propan-diyl, G - 1,3- 
Propandiyl, Q = O, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxy-3,5-dibromphenyl)propan-diyl, G - 1,3- 
Propandiyl, Q = Ethandiol-diyl, L = Methacryl 



\ O-Si^ 

I 

\ 

R 



Br 
Br 

R = 



Br 



— V^A 

Br 



R 

) iL °x./ 

? s r> 

—Si O 

/ o-sf 



n = 1, A = Methyl (an Si) H (an N), B = 2,2-Bis-(4-hydroxy-3,5-dibromphenyl)propan- 
diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = N, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxy-3,5-dibromphenyl)propan-diyl, G = 1,3- 
Propendiyl, Q = O, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B = 2,2-Bis-(4-hydroxy-3,5-dibromphenyl)propan-diyl, G = 1,3- 
Propandiyl, Q = Glycerin-triyl, L = Methacryl 



14 



PCT/EP99/10319 




n = 1, A = Methyl, B = 1,1,1-Tris-(4-(prop-3-yl)oxypheny!)-ethan-triyl, G = 1,3- 
Propandiy!, Q = O, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B = 1,1,1-Tris-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-ethan-triyl, G = 1,3- 
Propandiyl, Q = Ethandiol-diyl, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B = 1 ,1 1 1-Tris-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-ethan-triyl, G 
Propandiyl, Q = NH, L = Methacryl 



: 1,3- 




n = 1, A = Methyl, B = 1,1,1-Tris-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-ethan-triyl, G = 1,3- 
Propendiyl, Q = O, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B = 1,1,1-Tris-(4-(prop-3-yl)oxyphenyl)-ethan-triyl, G = 1,3- 
Propandiyl, Q = Glycerin-triy], L = Methacryl 
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n = 1 , A = Methyl, B = 1 ,2-Ethandiyi, G = 1 ,3-Propandiyl, Q = O, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B = 1,2-Ethandiyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = Ethandiol-diyl, L = 
Methacryl 



^ / 

\ .o-si 

R ^Si O 
R I I 
O Si— 
/Si-0 \ 
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n = 1, A = Methyl (an Si) H (an N), B = 1,2-Ethandiyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = N, L = 
Methacryl 



\ O-Si 

O Si 
/Si-0 \ 

R 
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n = 1, A = Methyl, B = 1,2-Ethandiyl, G = 1,3-Propendiyl, Q = 0, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B = 1,2-Ethandiyl, G = 1 ,3-Propandiyl, Q = Glycerin-triyl, L = 
Methacryl 




n = 1, A = Methyl, B =Tricyclo[5.2.1.0 2 - 6 ]decan-diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = O, L = 
Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B =Tricyclo[5.2.1.0 2f3 ]decan-diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = 
Ethandiol-diyi, L = Methacryl 




n = 1, A = Methyl (an Si) H (an N), B =Tricyclo[5.2.1.0 26 ]decan-diyl, G = 1,3- 
Propandiyl, Q = N, L = Methacryl 
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n = 1, A = Methyl, B =Tricyclo[5.2.1.0 26 ]decan-diyl, G = 1,3-Propendiyl, Q = 0, L = 
Methacryl 




O 



n = 1, A = Methyl, B =Tricyclo[5.2.1.0 26 ]decan-diyl, G = 1,3-Propandiyl, Q = Glycerin- 
triyl, L = Methacryl 



Besonders bevorzugt sind auch diejenigen Verbindungen die start Methacryl- ganz 
oder teilweise Acryl-Gruppen tragen. 
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Fernerwurde gefunden, daft auch Verbindungen der folgenden allgemeinen Formel 
(II) die oben beschriebene Aufgabe zu losen vermogen. 



(ID 



worin bedeuten: 



T = 



N = 
b = 



unabhangig voneinander H oder C r C 10 -Alk(en)yl, bevorzugt Methyl, Ethyl, 
Propyl, Butyl, Vinyl, Ethinyl, Allyl. C 3 -C 10 -Cycloalk(en)yl, bevorzugt 
Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cyclopentadienyl, Cyclohexenyl, C 8 -C 12 -Aryl, 
bevorzugt Phenyl, Tolyl, Xylyl, oder C 8 -C 18 -Alkaryl, bevorzugt Phenylethylenyl; 
eine polymerisierbare Gruppe R 1 -R 2 -R 3 ; 

0 bis 500, bevorzugt 0 bis 100, wobei der Anteil b hdchstens 50% der 
Wiederholungseinheiten (b+c), bevorzugt aber 25% oder weniger betragen 
darf; 

c = 1 bis 1000, bevorzugt 1 bis 500; 

R 1 = C r C 10 -Alk(en)ylen, bevorzugt Ethylen, Methylethylen, Propylen, Butylen, 

Hexylen, Ethenylen, Propenylen; 
R 2 = O, N-T oder ein zwei- oder mehrfach-radikalischer linearer, verzweigter oder 

cyclischer Alkohol-, Amin- oder Aminoalkohol-Rest mit 2 bis 10 C-Atomen, 

bevorzugt Ethandiol-diyl, Glycerin-triyl, Trimethylolpropan-triyl, Pentaerythrit- 

tetryl; 

R 3 = ein eine C=C-Doppelbindung enthaltender organischer Rest mit 3 bis 1 0 C- 

Atomen, bevorzugt Acryl oder Methacryl; 
V= SiMeJ, SiEtJ, SiMePhT, SiPhJ. 



Substanzen gemaft Formel (II) sind bekannt und die Synthese einiger beispielhafter 
Vertreter ist beispielsweise in B. Marciniel; Appl. Organomet. Chem. (1997), 11, 843- 
849 beschrieben. Ihre Eignung zur Verwendung in Dentalmassen ist bislang jedoch 
nichtoffenbartworden. 
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Die funktionalisierten Siloxanmonomere der Formeln (I) und (II) konnen entweder 
jeweils alleine, als Mischung miteinander oder unter Zusatz von ublichen 
Monomeren verwendet werden. 

Co-Monomere sind mindestens einfach ethylenisch ungesattigt. Bevorzugt 
verwendete ethylenisch ungesattigte Co-Monomere sind Acrylate oder Methacrylate. 
Geeignet sind allgemein ein- und mehrfunktionelle (Meth)acrylatmonomere. Typische 
Vertreter dieser Verbindungsklasse (DE-A-43 28 960) sind Alkyl(meth)acrylate, 
einschlie&lich der " Cycloalkyl(meth)acrylate, Aralkyl(meth)acrylate und 2- 
Hydroxyalkyl(meth)acrylate, beispielsweise Hydroxypropylmethacrylat, 

Hydroxyethylmethacrylat, Isobornylacrylat, Isobornylmethacrylat, 

Butyiglycolmethacrylat, Acetylglykolmethacryiat, Triethyienglycoldimethacrylat, 
Polyethylenglycoldimethacrylat, 2-Phenyl-ethylmethacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, 
Cyclohexylmethacrylat, Laurylmethacrylat und Hexandioldi(meth)acrylat. Verwendet 
werden konnen auch langkettige Monomere der US-A-3 066 112 auf der Basis von 
Bisphenol A und Glycidylmethacrylat oder deren durch Addition von Isocyanaten 
entstandenen Derivate. Geeignet sind auch Verbindungen des Typs Bisphenyl-A- 
diethyloxy(meth)acrylat und Bisphenol-A-dipropyloxy(meth)acrylat. Weiterhin 
Verwendung finden konnen die oligoethoxylierten und oligopropoxylierten Bisphenol- 
A-diacryl und -dimethacrylsaureester. Gut geeignet sind aufcerdem die in der DE-C- 
28 16 823 genannten Diacryl- und Dimethacrylsaureester des Bis(hydroxymethyl)- 
tricyclo[5.2.1.0 2 ' 6 ]-decans und die Diacryl- und Dimethacrylsaureester der mit 1 bis 3 
Ethylenoxid- und/oder Propylenoxideinheiten verlangerten Verbindungen des 
Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0 z ' 6 ]-decans. 
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Die erfindungsgemaSen Dentalmassen enthalten folgende Komponenten: 

i) 0 bis 70, bevorzugt 5 bis 15 Massenteile Monomere gemaE Formel (I), 

ii) 0 bis 70, bevorzugt 5 bis 15 Massenteile Monomere gemaO. Formel (II), 

iii) 0 bis 50, bevorzugt 3 bis 10 Massenteile Co-Monomere, 

iv) 20 bis 90, bevorzugt 70 bis 85 Massenteile Fullstoffe, 

v) 0,001 - 5, bevorzugt 0,1 bis 2 Massenteile Initiatoren, 

vi) 0 bis 20 Massenteile Hilfsstoffe, 

mit der Maligabe, daft entweder Komponente i) und / oder Komponente ii) zu 
mindestens 5 Masseanteilen enthalten sind. 



Die Fullstoffe der hier offenbarten Massen (Komponente (iv)) sind in der Regel 
anorganische Fullstoffe. Beispielhaft genannt seien Quarz, gemahlene Glaser, 
Kieselgele sowie pyrogene Kieselsauren und Fallungskieselsauren oder deren 

15 Granulate. Bevorzugt werden rontgenopake Fullstoffe, zumindest teilweise, mit 
eingesetzt. Diese konnen beispielsweise rontgenopake Glaser sein, also Glaser, 
welche beispielsweise Strontium, Barium oder Lanthan enthalten (z.B. nach US-A-3 
971 754) oder ein Teil der Fullkorper besteht aus einem rontgenopaken Zusatz, wie 
beispielsweise Yttriumtrifluorid, Strontiumhexafluorozirkonat oder Fluoriden der 

20 Selten-Erdmetalle (z.B. nach EP-A-0 238 025). Zum besseren Einbau in die 
Polymermatrix ist es von Vorteil, die anorganischen Fullstoffe zu hydrophobieren. 
Obliche Hydrophobierungsmittel sind Silane, beispielsweise 
Trimethoxymethacryloyloxypropylsilan oder Trimethoxyglycidylsilan. 

25 Die Fullkorper haben vorzugsweise eine mittlere Kornverteilung <20|im und 
insbesondere <5 u.m sowie eine obere Korngrenze von 150, vorzugsweise 70 ^m 
und insbesondere 25 fim. 

Besonders bevorzugt werden Gemische von 5 bis 25 Gew.-% Fullstoffe mit einer 
mittleren Korngrofie von 0,02 bis 0,06 |.im und 65 bis 85 Gew.-% Fullkorper mit einer 
30 mittleren KorngroBe von 1 bis 5 (.im verwendet. 



Als Initiatoren (Komponente (v)) der erfindungsgemafien Massen werden solche 
Systeme verwendet, die in einem geeigneten Zeitraum Radikale zu bilden vermogen. 
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Bei einkomponentigen Massen werden hierfur Photoinitiatoren eingesetzt, die durch 
Bestrahlung mit UV- oder sichtbarem Licht die Polymerisationsreaktion auslosen 
konnen. 

5 Vertreter solcher Photoinitiatoren sind beispielsweise Benzoinalkylether, 
Benzilketale, Acylphosphinoxide oder aliphatische und aromatische 1,2- 
Diketonverbindungen, beispielsweise Campherchinon, wobei die Lichtpoiymerisation 
durch Zusatz von Aktivatoren, wie tertiaren Aminen oder organischen Phosphiten, in 
an sich bekannter Weise beschleunigt werden kann. 

10 

Geeignete Initiatorsysteme zur Ausldsung der Polymerisation uber einen Redox- 
». Mechanismus sind beispielsweise die Systeme Peroxid/Amin oder 
Peroxid/Barbitursaurederivate u. dergl. Bei Verwendung solcher Initiatorsysteme ist 
es zweckmaBig, einen Initiator (z.B. Peroxid) und eine Katalysatorkomponente (z.B. 
15 Amin) getrennt bereitzuhalten. Die beiden Komponenten werden dann kurz vor ihrer 
Anwendung miteinander homogen vermischt. 

Geeignete Hilfsstoffe gemaR. Komponente (vi) konnen beispielsweise ublicherweise 
auf dem Dentalgebiet eingesetzte Stabilisatoren, Pigmente oder Verdunnungsmittel 
20 sein. 

Die Herstellung der hier offenbarten Massen erfolgt vorzugsweise so, da& die flussigen 
Bestandteile miteinander gemischt werden, die Initiatoren, sofern sie nicht flussig sind, 
darin durch Ruhren eingelost werden und anschlieBend die Fullstoffe zugegeben 
25 werden und durch Kneten gut homogenisiert wird. 

Zweikomponentige Zubereitungen, deren Aushartung durch Redox-Mechanismen 
erfolgt, werden so formuliert, dali die wesentiichen Bestandteile des Redox- 
Initiierungssystems getrennt in je einem Teil der zweikomponentigen Zubereitung 
30 eingebracht werden. Die Aufteilung der Bestandteile der Gesamtzubereitung richtet 
sich nach den jeweiligen Lagerbestandigkeiten und dem angestrebten 
Mischungsverhaltnis. 
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Die polymerisierbaren Masseri zeichnen sich durch einen hohen Fullstoffanteil und 
damit verbundener hoher Festigkeit bei gleichzeitig guter Verarbeitbarkeit aus. 

Die erfindungsgemaRen Massen eigenen sich insbesondere als Werkstoffe fur dentaie 
5 Zwecke, beispielsweise zur Hersteiiung von Kunststoffzahnen oder Provisorien, ais 
Beschichtungsmittel, zum Verkleben von Substraten sowie als dentaie 
Fullungsmaterialien. 

Im folgenden wird die Erfindung durch Beispiele naher erlautert: 

10 

Herstellungsbeispiel 

Hersteiiung von 1,3,5,7 Tetramethy!-1,3,5,74etrakis-(3-methacryloxypropy!)- 
cyclotetrasiloxan 

15 

3,6 g 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiioxan, 38,2 g Allylmethacrylat und 110 ml Toluol 
werden mit Karstedt-Katalysator (3 - 3,5% Pt, 300 ppm Pt, ABCR) 24 Stunden 
geruhrt. Mittels IR wird der Umsatz gepruft, bei noch vorhandener Si-H Bande bei 
etwa 2100 cm" 1 nachgeruhrt und anschliellend im Vakuum das Lbsungsmittel 
20 abgezogen. 

Ausbeute 46,7 g = 90%. 
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Anwendungsbeispiele 1 - 6, Vergleichsbeispiel 

Herstellung von Dentalmassen mit und ohne Verwendung der Monomere vom Typ (I) 
und (II) 

Fur die Herstellung der erfindungsgemalJen Dentalzubereitungen wurde das gemaR, 
dem Herstellungsbeispiel hergestellte Tetrakismethacrylcyclotetrasiloxan verwendet. 
Fur das Vegleichsbeispiel wurde diese Komponente weggelassen. 

In einem 100 ml-Laborkneter wurden die pastenformigen Zubereitungen gemaB den 
Anwendungsbeispielen 1 bis 6 und gemali dem Vergleichsbeispiel, deren 
Zusammensetzungen in Tabelle 1 beschrieben sind, hergestellt. 

Die Zubereitungen wurden hinsichtlich Druckfestigkeit sowie Biegefestigkeit und E- 
Modul gemafc DIN ISO 4049 charakterisiert. 

Die Herstellung der Prufkorper erfolgte durch 40 Sekunden Bestrahlung der in 
Formen eingebrachten pastenformigen Zubereitungen mit dem Lichtgerat Elipar II 
der Firma ESPE Dental AG, Deutschland. 

Die Prufkorper wurden nach der Entformung fur einen Zeitraum von 24 Stunden in 
deionisiertes Wasser bei 36°C eingelagert und danach die mechanischen 
Eigenschaften ermittelt. 

Durch Bestimmung der Dichten der pastenformigen Zubereitungen und der 
ausgeharteten Massen nach der Auftriebsmethode wurde der bei der radikalischen 
Polymerisation eintretende Volumenschrumpf festgestellt. 

Eine Zusammenstellung der an den ausgeharteten Zubereitungen gemali den 
Anwendungsbeispielen 1 bis 6 und gemaG, dem Vergleichsbeispiel ermittelten 
Eigenschaftswerten enthalt Tabelle 2. 
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Anspruche 



5 



10 



15 



20 



Cyclische Siloxanverbindungen der folgenden allgemeinen Formel (I): 



worin bedeuten: 

h = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bevorzugt 1,2,3,4,5; 

A= H Oder C r C 15 -Alk(en)yl, C 3 -C 15 -Cycloalk(en)yl, C 6 -C 12 -Aryl, C B -C 18 - 
Alkaryl, wobei in den genannten Resten jeweils ein Oder mehrere C- 
Atome durch O, C=0, 0(C=0), SiR 2 und / oder NR ersetzt sein konnen, 
wobei R ein aliphatischer Rest mit 1 bis 7 C-Atomen ist, bei dem ein 
oder mehrere C-Atome durch O, C=0 und / oder 0(C=0) ersetzt sein 
konnen; 

B = E oder ein linearer, verzweigter oder polycyclischer aiiphatische oder 
aromatische Gruppen enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist, der 2 bis 
10 der oben definierten Cyciosiloxanreste, abzuglich B, miteinander 
verknupft und 2 bis 50 C-Atome und zusatzlich 0 bis 30 andere Atome 
aus der Gruppe O, N, S, P, Si, CI, F, Br, I enthalt, und an welchem 
entsprechend 1 bis 9, vorzugsweise 1 bis 4 der oben definierten 
Cyciosiloxanreste, abzuglich B, hangen; 

E = A oder eine polymerisierbare Gruppe G-Q-L, wobei durchschnittlich bis 
zu 50% oder weniger der Gruppen E Vertretem von A entsprechen; 

G = C r C 10 -Alk(en)ylen; 

Q = O, N-A oder ein zwei- oder mehrfach-radikalischer linearer, verzweigter 
oder cyclischer Alkohol-, Amin- oder Aminoalkohol-Rest mit 2 bis 10 C- 
Atomen; 
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L = ein eine C=C-Doppelbindung enthaltender organischer Rest mit 2 bis 
10 C-Atomen; 

und mit der Maftgabe, daft in (I) keine annelierten Siioxanringsysteme 
vorkommen konnen. 

Dentalmasse enthaltend 

i) 0 bis 70 Massenteile Monomere gemaft Formel (I), 

ii) 0 bis 70 Massenteile Monomere gemaft Formel (II), 

iii) 0 bis 50 Massenteile Co-Monomere, 

iv) 20 bis 90 Massenteile Fullstoffe, 

v) 0,001 bis 5 Massenteile Initiatoren 

vi) 0 bis 20 Massenteile Hilfsstoffe, 

mit der Maftgabe, daft Komponente i) und / oder Komponente ii) zu 
mindestens 5 Masseanteilen enthalten sind, und Komponente ii) 
Verbindungen derfolgenden allgemeinen Formel (II) sind: 



worin bedeuten: 

T = unabhangig voneinander H oder C 1 -C l0 -Alk(en)yl, C 3 -C 10 -Cycloalk(en)yl, 

C 6 -C 12 -Aryl oder C 8 -C 1B -Alkaryl; 
N = eine polymerisierbare Gruppe R 1 -R 2 -R 3 ; 

b = 0 bis 500, wobei der Anteil b hochstens 50% der 

Wiederholungseinheiten (b+c) betragen darf; 
c= Ibis 1000; 
R 1 = C r C 10 -Alk(en)ylen; 

R 2 = O, N-T oder ein zwei- oder mehrfach-radikalischer linearer, verzweigter 
oder cyclischer Alkohol-, Amin- oder Aminoalkohol-Rest mit 2 bis 10 C- 




(II) 



Atomen; 
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R 3 = ein eine C=C-Doppelbindung enthaltender organischer Rest mit 3 bis 

10 C-Atomen; 
V= SiMeJ, SiEtJ, SiMePhT, SiPh 2 T. 

Dentalmasse nach Anspruch 2, in der die Variablen der Verbindungen (li) wie 
folgt definiert sind: 

T= Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Vinyl, Ethinyl, Allyl, Cyclopentyl, 
Cyclohexyi, Cyclopentadienyl, Cyclohexenyl, Phenyl, Tolyl, Xylyl, 
Phenylethylenyl; 

b= 0 bis 100, wobei der Anteil b 25% oder weniger der 

Wiederholungseinheiten (b+c) betragen darf; 
c = 1 bis 500; 

R 1 = Ethylen, Methylethylen, Propylen, Butylen, Hexylen, Ethenylen, 
Propenylen; 

R 2 = Ethandiol-diyl, Glycerin-triyl, Trimethylolpropan-triyl, Pentaerythrit-tetryl; 
R 3 = Acryl oder Methacryl; 

Verwendung einer Dentalmasse nach Anspruch 2 zur Herstellung von 
polymerisierbaren Fullmaterialien, Befestigungszementen, Inlays, Onlays, 
Verblendschalen sowie provisorischen Kronen und Bruckenmaterialien. 

Verfahren zur Herstellung der Dentalmasse nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die Komponenten (i) bzw. (ii), gegebenenfalls (iii), 
(iv), (v) und gegebenenfalls (vi) miteinander vermischt. 
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